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La pr^sente invention concerns les inat^riavx permettant d'as- 
surer la liaison des granulats dans les graves routiferes ou en stabilisation de 
sol. 

Lcjs mat^riaux de ce genre entralhent dans les graves routiferes^ 
3 un certain ncrabre de d^fauts : maniabilit^ insuffisante^ sensibility k I'eau ou 
au froid^ trop grande vitesse de durcissement. 

La mc.aiabilit§ insuffisante de I'assise compact^e ne permet pas 
une mise en place ais^e, ni une rectification de la surface, ni un renforcement 
sous circulation. 

^0 La sensibility k l'e*au conduit k un d^lavage^ la sensibility au gel 

k une destruction* 

La trop grande vitesse de durcissement provoque la fissuration, 
dommageable k la vie de la cbauss^e. 

Le matyriau suivant I'invention, le Filler Actif Routier, permiet 
15 d'^viter ces inconvynients. Ainsi, il conffere k la grave routi^re une grande 
maniability, de I'ordre de 24 k 48 heures, une insensibility a I'eau, une insen- 
sibility au froid, une ^/itesse de durcissement lente et ytaiye dans le temps ^ 
ne provoquant pas de fissuration. 
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Ce rysultat a yty obtenu par la nature et la proportion des cons- 
tituants du Filler Actif Routier, et par leur traitement. 

Dans le Filler Actif Routier entrent le laitier moulu de haut- 
fourneau, I'activant basique, I'anhydrite, dans le rapport suivant : 

-Big parties pour le laitier moulu, 

- 0 d. 0^5 " . pour I'activant basique^ 

- 1 & 1,5 " pour I'anhydrite. 



Le traitement est une mouture qui conduit k une finesse du 
Filler Actif Routier de I'ordre de 2. 000 cm2/gr. 

Le yiUer Actif Routier, objet de l»invention, peut 6tre utilisy 
dans tous les cas de traitement des graves dans les assises routiferes neuves, 
pour la couche de forme, pour la couche de fondation, pour la couche de base' 

n peut 6tre utilisy dans les graves traityes en renforcement de 
chaussyes existantes, sous circulation. 



n peut etre Utilisy dans les chemins ruraux, en stabilisation 

de sol in situ. 
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REVENDICATIONS 



Mat^riau permettant le traitement des graves routi^res et la 
stabilisation de sols, leur conf^rant une maniabilit4 de I'ordre de 24 k 48 h, 
une insensibim^ k I'eau, une insensibility au froid, une vitesse de durcis- 
sement lente et 4tal6e dans le temps, I'absence de fissuratioa n est caract^- 
ris6 par : 

^ - la nature des constituants , laitier moulu de haut-foumeau, 

activant basique, anhydrite, 

- le rapport des constituants, B k 9 parties pour le laitier 
moulu, 0 i 0, 5 parties pour I'activant basique, 1 i 1, 5 parties 
pour 1 ' anhydrite , 

- le traitement k une finesse de I'ordre de 2. 000 cm2/gr. 
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REVENDICATIONS 
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Mat6riau permettant le traitement des graves routi^res et la 
stabilisation de sols, leur conf^rant une maniabilit^ de I'ordre de 24 k 48 h, 
une insensibility at l»eau, une insensibility au froid, une vitesse de durcis- 
sement lente et ^tal^e dans le temps, I'absence de fissuratioa Jl est caract^. 
ris6 par : 

- la nature des constituants, laitier moulu de haut-foumeau, 
activant basique, anhydrite, 

- le rapport des constituants, 8^9 parties pour le laitier 
moulu, 0^0,5 parties pour I'activant basique, 1 i 1, 5 parties 
pour 1' anhydrite, 

- le traitement k une finesse de I'ordre de 2. 000 cm2/gr. 



